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Dans la fabrication de plaques (planes ou 
ondulees) en ciment et amiante par le pro- 
cede dit « a sec », on prepare une couche de 
melange de ciment et d?amiante que Ton hu- 
mecte convenablement, puis que Pon coin- 
prime. 

On fait tomber en general le melange sans 
orientation particuliere des fibres. La presente 
invention a pour but, par contre, d'assurer la 
formation de vermicelles de fibres d'amiante 
et de ciment que Ton dispose suivant un plan 
dans la plaque, de maniere que les fibres 
d'amiante prennent une orientation donnee au 
lieu d'etre en desordre. Le placement des fibres 

1 5 a lieu dans un plan et non dans l'espace. 

La formation de vermicelles donne naissance 
a un feutrage qui contribue a augmenter la 
resistance a la tension. Si la fibre est ensuite 
disposee en couches successives, suivies cha- 

2 0 cune d'un humectage, on obtient une plaque 

ayant de meilleures caracteristiques. 

La formation de vermicelles peut etre obte- 
nue par exemple au moyen d'un rouleau ru- 
gueux tournant sur lequel s'appuie une cer- 

a 5 taines quantite de melange de ciment et 
d'amiante, melange qui est retenu par un 
ecran. Le melange peut sortir par une petite 
ouverture. Le rouleau, en tournant, enroule les 
fibres d'amiante en forme de vermicelles qui, 

3o en tombant, se disposent suivant un plan, parce 
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que leur longueur est notablement superieure 
a leur largeur : 

Les fig. 1 et 2 representent schematiquement 
des modes preferes de realisation de ce pro- 
cede. 

1 designe un rouleau tournant a la partie 
inferieure d'une tremie 2 remplie de melange 
sec retenu par un ecran reglable 9. La surface 
du rouleau 1 est rendue rugueuse d'une facon 
quelconque. Par suite de cette rugosite, le rou- 4o 
leau tournant dans la masse de melange em- 
porte une certaine quantite de ce melange, et 
Fexperience montre que cette quantite est 
constante pour chaque tour. 

La matiere emportee tombe sous forme de 45 
nappe ou de pluie sur un ruban ou organe 
analogue 3 qui se deplace parallelement a l'axe 
du rouleau, en y deposant une mince couche 
de melange dont l'epaisseur constante est deter- 
mined par 1'ouverture laissee entre l'ecran 9 
et le rouleau 1. Par passage successif du ruban 
3 sous le rouleau ou pai* un seul passage sous 
un certain nombre de rouleaux difterents, ou 
par une combinaison de ces deux systemes, on 
peut obtenir l'epaisseur de matiere voulue. 

L'humectage du melange peut etre effecrue 
par exemple au moyen de gouttelettes ou d'un 
nuage de vapeur d'eau en 5. L'on peut humec- 
ter chaque couche seche, ou par exemple une 
couche sur deux (voir fig. 2). 
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Ce principe de distribution, outre qu'il 
assure une grande Constance de Fepaisseur de 
la matiere distribute, a encore cette particu- 
larity caraeteristique, comme on l'a deja. dit. 
-> que la fibre emportee par frottement hors de 
la masse, en se detachant de la matiere qui 
se trouve en place au-dessus, tend a s'enrouler 
en forme de vermicelles qui se deposent dans 
une position horizontale sur le ruban mobile. 

1 o On obtient ainsi une orientation de la fibre 

paralleleraent a la surface superieure de la 
plaque, ce qui contribue a augmenter la resis- 
tance mecanique du produit. 

Pour assurer la constance de la distribution. 

t »> il convient que la surface du rouleau tourne 
toujours en contact avec la masse de matiere, 
de maniere a eviter la formation de ponts au 
sein de la matiere elle-meme. A cet effet, la 
masse de matiere doit etre maintenue agitee 

^.o en permanence. Pour cela, un agitateur 4 est 
monte pres du fond de la tremie. 

Les rouleaux distributeurs peuvent etre en 
nombre quelconque et Ton peut mettre par 
exemple deux rouleaux 1 et V sous chaque j 

2 5 tremie (voir fig. 2). I 



La machine conformatrice pour des plaques 
de ciraent et d'amiante conforme a la presente 
invention peut comprendre par exemple, 
comme celle representee a la fig. 2, un nom- 
bre quelconque de rouleaux 1 et de tremies 2, 3( 
des vaporisateurs, ainsi que des pulverisateurs 
et des gicleurs d'eau 5 pour llmmectage du 
melange etant intercales entre les divers rou- 
leaux de la facon la plus commode. 

resume. 5; 

La presente invention a pour objet ; 

1° Un procede a sec pour la fabrication de 
produits en ciment et amiante caracterise par 
la formation de vermicelles de ciment et 
d'amiante; lie 

2° Dans un tel procede, le fait que Ie pro- 
duit est constitue par une serie de plusieurs 
couches elementaires. chacune d'elles etant 
humectee. 

Giorgio MARCHIOLI et Renzo PASQEOTTI. , 

Pap procuration z 
Harle et Lechopjez. 
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